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= (54) Title: WAX COMPOUND 



= (54) Bezeichnung: WACHSZUSAMMENSEIZUNG 

= (57) Abstract: Hie invention relates to a wax compound, which is provided as a loading material for working into a support material 
= system for hydrophobing said support material. Said support materials are mainly mineral and fibre or renewable raw materials- 
= based constniction or filler materiaU. or pigments. The inventive compound consists of natural and/or synthetic waxes, montan 
= wax constituents,iesin.pieferablyofnatm^ origin, andparaffinwaxesand/orfatsorfe^ The compound is also chemically 
^ modified and in addition to the aforementioned constituents, which can be present in Uieir entirety or individually, contams smaU 
S quantities of hardening or elasticity-improving substances, surface-active and/or performance-enhancing substances such as grinding 
= auxiliaries or substances for preventing re-agglomeration. The actual material composition of the invenave compound depatds on 
the material matrix in which it is used. The properties of the wax compound are regulated in such a way that it can be processed mto 
a powdet product with suitable reducing meOiods, e.g.. grinding in cooled, high-speed, high-impact grinding devices. In this form. 
^ the inventive compound produces a significantiy better mass-effect ratio. 

^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Wachscompound. das als Zuschlagstoff bei der Einarbeitung in ein Trager- 
stoffsystem zu dessen Hydrophobierung vorgesehen isL Als Tragerstoffe werden hauptsachhch mineralische und auf Fasem bzw. 
nach wachsenden Rohstoffen basierende Bau- oder FuUstoffe, wie auch Pigmente angesehen. Gegenstand der Erfindung ist em Com- 
pound aus natOriichen und/oder syntiietischen Wachsen, Montanwachsinhaltsstoffen. Harz, vorzugsweise natiiriichen Urspnmgs. und 
Paraffinwachsen und/oder Fetten bzw. Fettsauren, Das Compound wird ausserdem chemisch modifiziert Es entiialt zusatzHch zu 
den voigenannten Bestandteilen. die gesamflieitiich oder altemativ voihanden sein kdnnen, geringe Mengen bartender oder elas- 
tizitatsvcrbessemder Substanzen. obetflSchenaktiver und/oder wirksamkeitssteigemder Stoffe sowie Mahlhilfsmittel bzw. solche 
Substanzen, die die Reagglomeration verhindm. Die konkrete Stoffzusammensetzung des etfindungsgemassen Compounds nch- 
tet sich nach der Stoffmatrix, in der es wirken soU. Das Wachscompound ist in seinen Eigenschaften so emgesteUt. dass es dutch 
geeignete Zerkleinerungsverfahren, z£. Mahlung in gekiihlten schnelllaufenden Miihlen mit hoher Prallbeanspruchung. zu emem 
staubformigcn Produkt verariieitbar ist und in dieser Form zu einem deutlich veibesserien Masse-Wirkungsverhatms fuhrt 
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Beschreibung 
WACHSZUSAMMENSETZUNG 

5 

Die Erfindung betrifft ein Wachscompound, das als Zuschlagstoff bei der 
Einarbeitung in ein Tragerstoffsystem zu dessen Hydrophobierung vorgesehen ist. 
Als Tragerstoffe werden hauptsachlich mineralische und auf Fasern bzw. 
nachwachsenden Rohstoffen basierende Bau- oder Fullstoffe, wie auch Pigmente 
10 angesehen. 

Der Stand der Technik in Bezug auf die Hydrophobierung von 
Tragerstoffsystemen isl wie folgt gekennzeichnel: 

- Impragnierung mit Polymersystemen, Wachsen oder Harzen entweder durch 
Zugabe als Schmelze, nachtragliches Aufschmelzen des 

15 Hydrophobierungssystems bei der Verarbeitung des Anwendungsstoffsystems 

oder Aushartung urspriinglich fliissiger Komponenten; 

- Einsatz von flussigen losemittelhaltigen Systemen und Trocknung; 

- Venvendung von wassrigen, tensidgestiitzten Emulsionen oder Dispersionen, 
Z.B. auf Paraffin- oder Paraffin/Montanwachsbasis, und nachfolgende 

20 Trocknung; 

- Dispergierung des Wirkstoffs auf einen vorzugsweise mineralischen Trager, 
Hierzu sind verschiedene Veroffentlichungen bekannt. Beispielhaft wird auf 
folgende Dokumente verwiesen: WO 99/35103, EP 0 669 377, DE 195 32 583, 
DE 196 28 749, DE 196 28 750, DE 197 32 507, DE 198 05 344 und 

25 DD 229 106. 

Die Verwendung von Montanwachs zu Hydrophobierungszwecken isl seit langem 
bekannt. Durch Kombination mil Paraffinen wird die Effektivitat noch deutlich 
erhoht. Solche Systeme wurden als Prills direkt oder als Dispersionen zur 
Anwendung gebracht. 
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Auch die Vermahlung mit miiieralischen Tragern und damit die Erzeugung eines 
feinteiligen Produkls ist im Stand der Technik beschrieben. 
Durch die Verwendung von Dispersionen oder Trockenmahlprodukten wird das 
Wachs gleichmassiger und in wesentlich grosserer Feinheit als prilliertes Wachs im 
5 Anwendungsstoffgemisch vorverteilt. Dadurch wird die durchgehende 

Impragnierung infolge Warmeeinwirkung insofern begiinstigt, dass kleinere 
Partikel erstens schneller und vollstandiger schmelzen und die Wachsschmelze 
zweiiens kiirzere Wege iiberwinden muss, urn den Anwendungsstoff ohne 
Fehlstellen zu durchsetzen. Die erforderliche Aufwandsmenge und die 
10 Temperaturhaltezeit sinken. 

Die beschriebenen Anwendungen haben jedoch den Nachteil, dass ein bedeutender 
Teil entweder Wasser oder Tragersubstanz als wirkungsloser Ballast in alien 
Phasen der Herstellung und Verwendung mit bewaltigt werden muss. 

15 Ein wesentliches Ziel der Erfindung ist daher die Weiterentwicklung des Standes 
der Technik auf dem in Rede stehenden Fachgebiet im Hinblick auf die weitere 
Reduzierung der Aufwandsmengen des Anwendungsstoffs imTragerstoffsystem. 

Dazu war aufgabengemass ein hochdisperses Hydrophobierungsmittel auf Basis 
20 eines Esterwachscompounds zu entwickeln, das folgenden Anforderungen gerecht 
wird: 

- Der Schmelzpunkt soil unterhalb der bei der Verarbeitung auftretenden 
Temperatur liegen; 

- Das Compound soli feindispers verarbeitbar sein und einen hohen 
25 Wirkstoffgehalt aufweisen; 

- Das Produkt soil gut zu fesren wie auch fliessfahigen Tragerstoffen dosierbar 
sein; 

- Ein gutes Verteilungsverhalten sowie gute Haftung auf dem Tragerstoffsystem 
ist zu sichern; 
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- Bei minimaler Aufwandsmenge ist eine entsprechend den Anforderungen 
ausreichende Hydrophobierungswirkung zu realisieren. 

Die gestellte Aufgabe ist nach dem kennzeichnenden Teil des Hauplanspruchs 1 
5 erfindungsgemaB gelost worden. 

In den abhangigen Anspriichen sind zweckmaBige Ausgestaltungen beschrieben. 
Die Unteranspriiche enthalten auch Beispielrezepturen fiir erfindungsgemasse 
Wachscompounds. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Compound aus naliirlichen und/oder 
10 synthetischen Wachsen, Montanwachsinhaltsstoffen, Harz, vorzugsweise 

natiirlichen Ursprungs, und Paraffinwachsen und/oder Fetten bzw. Fettsauren. 
Das Compound wird ausserdem chemisch modifiziert. Es enthalt zusatzlich zu den 
vorgenannten Bestandteilen, die gesamtheitlich oder alternaliv vorhanden sein 
konnen, geringe Mengen bartender oder elastizitatsverbessernder Substanzen, 
15 oberflachenaktiver und/oder wirksamkeitssteigernder Stoffe sowie Mahlhilfsmittel 
bzw. solche Substanzen, die die Reagglomeration verhindern. Die konkrete 
Stoffzusammensetzung des erfindungsgemassen Compounds richtet sich nach der 
Stoffmatrix, in der es wirken soil. 

Das Wacbscompound ist in seinen Eigenschaften so eingestelit, dass es durch 
20 geeignete Zerkleineningsverfahren, z.B. Mahlung in gekuhlten schnelllaufenden 
Miihlen mit hoher Prallbeanspruchung, zu einem staubformigen Produkt 
verarbeitbar ist und in dieser Form zu einem deutlich verbesserten Masse- 
Wirkungsverhaltnis fiihrt. 

Im Einzelnen ist der Gegenstand der Erfindung durch die folgend beschriebenen 
25 Merkmale definiert. 

Es handelt sich um ein Wacbscompound, dass Montanwachs, chemisch 
modifizierte Montanwachsinhaltsstoffe, parafinische Kohlenwasserstoffe und 
weilere wirksamkeitssteigernde und harlende Zusatze enthalt. 
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Neben der Monlanwachskomponenle sind bis zu 40 % veresterte Wachsfraktionen 
und bis zu 60 % Paraffine enthalten sind. 

Nachfolgend ist im Bedarfsfall eine Anverseifung mit 0,1- 5 % Alkalien und/oder 
Erdalkalien, bezogen auf Wachs, vorgesehen. 
5 Die Veres terung wird mil 10- 40 % langerkettigen Alkoholen 

ab C 8 Oder 3- 10 % oder mit mehrwertigen Alkoholen, beispielsweise Glykolen 
Oder Poly vinylalkohol, jeweils bezogen auf Wachs, realisiert. 
Die erwahnten Monlanwachsinhaltsstoffe sind eine aus aliphatischen Wachssiiuren 
und Estern konzentrierte Fraktion oder hauptsachlich nichtgeradkettige 
10 Beslandteile des Montanwachses, die durch Sauerstoff oxidation vorbehandelt und 
dann verestert sein konnen. 

Die besagle Montanwachsfraktion kann durch andere langkettige Esierwachse auf 
Naturbasis, wie Carnauba, modifizierte Fette oder synthetische Ester, ganz oder 
teilweise ersetzt und durch bis zu 80 % thermoplastische Harze auf 
15 Natur- oder Kohlenwasserstoffbasis, bezogen auf die Wachsfraktion, verstarkt 
werden kann. 

Die Paraffinanteile sind durch bis zu 30 % hartende Zusatze, beispielsweise 
PE- Wachs Oder Hartparafin, bzw. durch bis zu 30 % elastizitatsverbessernde 
Elastomere, jeweils bezogen auf Paraffin, erganzbar. 
20 Weiterhin enthalt das erfindungsgemasse Compound geringe Mengen 

wirksamkeitssteigemder Zusatze in Form von Silikonol. Bezogen auf das 
Gesamtcompound sind davon maximal 15 % enthalten. 

Schliesslich sind die Vermahlung unterstiitzende Stoffe und Verbindungsstoffe 
zwischen dem Wachscompound und den Oberflachen der Anwendungsstoffe 
25 zugesetzl und eingearbeitet. Beide Aufgaben erfuUen bis zu 30 % Ligninprodukte, 
insbesondere Ligninsulfonate, sowie bis 25 % Zellulosederivate, wie deren Ether 
und Ester, jeweils bezogen auf das Gesamtcompound. 
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Das beschriebene Wachscompound ist im Hinblick auf seine Verwendung zur 
direkten Feinstvermahlung, wie auch zur Mahlung mit Tragerstoffen mineralischer 
und/oder anderer Natur, wie Kohlenstoffprodukten oder Fasern, geeignet. 
Weiterhin eignet sich das Produkt zur tensidgestutzten Dispergierung, 
5 Es ist damit fur viele Anwendungsbereiche einsetzbar. 

Die Eignung zur Feinstvermahlung ermoglicht eine weitere Minimierung der 
Aufwandsmengen ohne negative Auswirkung auf die 
Hydrophobierungseigenschaften im Anwendungsprodukt. 

10 Nachfolgend v^^erden einige Rezepturbeispiele angegeben: 

Beispiel 1: 

- 40 % Montanwachs mit selektiv aufkonzentrierten Wachssauren und Estern, 
das in bekannter Weise mit maximal 10 % Fettalkohol, bezogen auf Waclis, 

15 verestert ist; 

- 15 % bei Normaltemperatur sprodes Tallharz mit niedrigem Erweichungsbereich; 

- 40 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- SO^'C; 
' 2 % Verseifungsmittel, CaCO,; 

- 3 % Polyvinylalkohol mit Restacetatgehalt. 

20 

Beispiel 2: 

- 20 % Montanwachs mit selektiv reduzierten Wachssauren und Estern, 
das in bekannter Weise mit Luftsauerstoff anoxidiert sind; 

- 15 % Montanwachs oder einem anoxidierten Paraffinwachs EP > 50°C oder 
25 Carnaubawachs; 

- 5 % hydrophobierendes Silikonol; 

- 40 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- 80°C. 
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Beispiel 3: 

- 30 % Montanwachs; 

- 6 % bei Normaltemperatur sprodes Tallharz mil niedrigem Erweichungsbereich; 
^ 2 % Fettamin C 16/18; 

5 - 60 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- 80°C; 

- 2 % Polyehylenwachs mit ca. lOC'C Erstarrungspunkt und moglichst geringer 
Viskositat. 

Beispiel 4: 

10 - 30 % Carnaubawachs oder Montanwachs; 

- 2- 5 % Zelluloseacetat; 

- 60- 63 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- SO^'C; 

- 2 % Polyethylenglykol; 

- 3 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt ca. 100°C. 

15 

Beispiel 5: 

- 20 % Estherwachs aus Fettsauregemisch und Wachsalkohol; 
- 10 % Montanwachs, anverseift mit 1 % A1(0H)3; 

- 65 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- SO'^C; 
20 - 5 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt ca. lOO'^C. 

Beispiel 6: 

- 60 % Montanwachs; 

- 5 % Ligninsulfonat; 

25 - 30 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- 65°C; 

- 5 % Stearinsaure. 
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Patentanspriiche 

1. Wachscompound, gekennzeichnet durch seine Bestandteile Montanwachs, 
5 chemisch modifizierte Montanwachsinhaltsstoffe, paraffinische 

Kohlenwasserstoffe und weitere wirksamkeitssteigernde und hartende Zusatze, 
und durch seine Verwendung zur Verniahlung, wobei das Compound bzw. dessen 
Bestandteile im einzelnen dadurch charaklerisiert sind, 

10 - dass neben der Montanwachskomponente bis zu 40 % vereslerte Wachsfraktionen 
und bis zu 60 % Paraffine enthalten sind, wobei eine Anverseifung nachfolgend 
moglich ist; 

- dass die Veresterung mit 10- 40 % langerkettigen Alkoholen ab C 8 oder 3- 10 % 
15 Oder mehrwertigen Alkoholen, beispielsweise Glykolen oder Polyvinylalkohol, 

jeweils bezogen auf Wachs, vorgesehen ist; 

- dass die Anverseifung mit 0,1- 5 % Alkalien und/oder Erdalkalien, bezogen auf 
Wachs, durchfiihrbar ist. 

20 

- dass die Montanwachsinhaltsstoffe eine aus aliphatischen Wachssauren und 
Estem konzentrierte Fraktion oder hauptsachlich nichtgeradkettige 
Bestandteile des Montanwachses sind, die durch Sauerstoffoxidation 
vorbehandelt und dann verestert sein konnen; 

25 

- dass die Montanwachsfraktion durch andere langkettige Esterwachse auf 
Naturbasis, wie Carnauba, modifizierte Fette oder synthetische Ester, ganz oder 
teilweise ersetzbar ist und durch bis zu 80 % thermoplastische Harze auf 
Natur- Oder Kohienwasserstoffbasis, bezogen auf die Wachsfraktion, verstarkt 

30 werden kann; 
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- dass die Paraffinanteile durch bis zu 30 % harlende Zusatze, beispielsweise 
PE- Wachs Oder Hartparafin, bzw. durch bis zu 30 % elastizitalsverbessernde 
Elaslomerejeweils bezogen auf Paraffin, erganzbar sind. 

5 - dass als wirksamkeitssteigernde Zusatze geringe Mengen Silikonol, d.h. maximal 
15 %, bezogen auf das Gesamtcompound, enthalten sind; 

- dass bis zu 30 % Ligninprodukte, insbesondere Ligninsulfonale, sowie bis 25 % 
Zellulosederivate, wie deren Ether und Ester, bezogen aiif das Gesamtcompound, 

10 eingearbeitet sind. 

2. Wachscompound nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung 
zur direkten Feinstvermahlung. 

15 

3. Wachscompound nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung 
zur Mahlung mit Tragerstoffen mineralischer und/oder anderer Natur, wie 
Kohlenstoffprodukte oder Fasem. 

20 

4. Wachscompound nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung 
zur tensidgestiilzten Dispergierung. 

25 
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5. Wachscompound nach wenigstens einem der vorgenannten Anspriiche, 
gekennzeichnet durch folgende Rezeptur: 

- 40 % Montanwachs mit selektiv aufkonzentrierlen Wachssauren und Estem, 
das in bekannter Weise mit maximal 10 % Fettalkohol, bezogen auf Wachs, 

5 verestert ist; 

- 15 % bei Normaltemperatur sprodes Tallharz mit niedrigem Erweichungsbereich; 

- 40 % Hartparaffm, Erstarrungspunkt 50- SO'^C; 

- 2 % Verseifungsmittel, CaCOj; 

- 3 % Polyvinylalkohol mit Restacetatgehalt. 

10 

6. Wachscompound nach wenigstens einem der vorgenannten Anspriiche, 
gekennzeichnet durch folgende Rezeptur: 

- 20 % Montanwachs mit selektiv reduzierten Wachssauren und Estern, 
das in bekannter Weise mit Luftsauerstoff anoxidiert sind; 

15 - 15 % Montanwachs oder einem anoxidierten Paraffinwachs EP > 50*'C oder 
Camaubawachs; 

- 5 % hydrophobierendes Silikonol; 

- 40 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- SO^'C. 

20 7. Wachscompound nach wenigstens einem der vorgenannten Anspriiche, 
gekennzeichnet durch folgende Rezeptur: 

- 30 % Montanwachs; 

- 6 % bei Normaltemperatur sprodes Tallharz mit niedrigem Erweichungsbereich; 
• 2 % Fettamin C 16/18; 

25 - 60 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- 80**C; 

- 2 % Polyehylenwachs mit ca. lOO'^C Erstarrungspunkt und moglichst geringer 
Viskositat. 
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8. Wachscompound nach wenigstens einem der vorgenannten Anspriiche, 
gekennzeichnet durch folgende Rezeptur: 

- 30 % Carnaubawachs oder Montanwachs; 

- 2- 5 % Zelluloseacetat; 

5 - 60- 63 % Harlparaffin, Erstarmngspunkt 50- SOX; 

- 2 % Polyethylenglykol; 

- 3 % Harlparaffin, Erstarrungspunkt ca. lOO^C. 

9. Wachscompound nach wenigstens einem der vorgenannten Anspriiche, 
10 gekennzeichnet durch folgende Rezeptur: 

- 20 % Estherwachs aus Fettsauregemisch und Wachsalkohol; 
- 10 % Montanwachs, anverseift mit 1 % A1(0H)3; 

- 65 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- SO^'C; 

- 5 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt ca. 100°C. 

15 

10. Wachscompound nach wenigstens einem der vorgenannten Anspriiche, 
gekennzeichnet durch folgende Rezeptur: 

- 60 % Montanwachs; 

- 5 % Ligninsulfonat; 

20 - 30 % Hartparaffin, Erstarrungspunkt 50- 65**C; 

- 5 % Stearinsaure. 
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